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Ik'i (Icr Wrwciiduiig waBrigcr Suspensionen fein 
vcrteiltor Stoffe ist es in der Regel erwiinscht, daB 
die Teilchen moglichst lange in VVasser suspendiert 
l>Ieil>en imd sich nicht frlihzeitig zu Boden setzen. 
\\s ist dies t)eispielsweise wichtig bei alien solchen 
Stott'en. die als waBrige Suspensionen fitr die 
Iinprrignierung von Werkstoffen Verwendung 
tin den oder verdiist we r den sollen, wie z. B. bei 
vielen Schadlingsl)ekampfungsmitteln. 

Es wurde nun gefunden, daB Gele, die aus 
Kieselsauresolen und Aluminiumsalzen in waSriger 
Losung erhalten werden, sehr wirksame Schwebe- 
mittel tiir di*- verschiedenartigsten waBrigen Sus- 
l>ensionen sind. I^iese Gele l^esitzen namlich die 
Eigenscliaft. sich in wiiBriger Losung auBerordent- 



lich fein zu verteilen; sie setzen sich nur auBerst 
schwer zu Boden und sind infolge ihrer kolloiden 
Eigenschaften imstande, die Teilchen von fein 
verteilten Stoflfen zu adsorbieren un-d in waBriger 
Losung lange Zeit zu tragen. Diese Gele besitzen 
ferner den Vorteil, daB sie das Zusammenbacken 
der Teilchen von wasserunloslichen i.m waBrigen 
Mittel suspendierten StoflFen sehr wirksam ver- 
hindern. Es zei-gt sich bei spiel sweise, daB eine der- 
artige Suspension, die einen gewissen Anteil an 
den genannten Gelen enthalt, selbst nach monate- 
langem Stehen wirksam das Zusammenbacken der 
Teilchen im Bodensatz verhindert, so dafi schon 
durch leichte Bewegung der Fliissigkeit die Sus- 
pension Nvieder in der urspruriglichen Feinheit ent- 
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stcht. Dcr gleiclK suspendierte Stof¥, jedoch ohne 
d<?n eriin-dungsgemafien Zusatz, ergibt nach lange- 
rem Stehen cinen zahen, nicht mehr fein verteil- 
haren Bodensatz. 
5 Als l>eson<lers wertvoll haben sich diese Gele als 
Sch\v€l>emitt€l fiir WirkstofTsuspensionen erwiesen, 
w'le s\e fiir die gleichmaBige Impragnierung von 
Werkstoffen, z. B. Textilien, zur Bekampfung von 
Schadling<?n Anvvendung finden konnen. Es konncn 

lo so insektizidc Mittel, beispielsweise Mittel zur Be- 
kampfung von Ungeziefer, wic Lause, Flohe, Wan- 
zen, in sehr haltbare waBrige Soispensionen iiber- 
gefiihrt wtfrden, wobei die erforderliche Teilchen- 
gro6« durch koUoide Mahlung in Gegenwart des 

15 Sus(>ensionsmitt€ls (Schwebemittei) erhalt^n vver- 
den kann. Oberdies zeigen die genannten Gele die 
FMgenschaft, sehr fest auf dem Substrat zu haften 
luid dadurch die Teilchen des Wirkstoffes gut mit 
der Unterlage zu verkitten. Wahrend die Wirk- 

20 stoffe ohne die erfindungsgemaBen Schw^ebemittel, 
z. B.auf Textilfasern aufgebracht, Impraignierungen 
ohnc Waschl^estandigkeit liefern, wird durch den 
Zusatz cine gewisse Waschbestandigkeit erzielt. 
Die Wirksamkeit der Gele ist stark abhangig 

^5 voH der Wasse rstofYionenkon zent rat ion. Die giin- 
stigste Wirkung liegt im schwach sauren pH" 
l^ereich. 

Iki NaBmahlungen zusammen mit diesen Gelen 
konnen DispergiermitteU wie sie in der Technik 
30 im allgemeinen zur Herstellung von Suspensionen 
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und Emulsionen Verwendung finden, mitbenutzt 
werden, unter der Voraussetzung jedoch, dafi sie 
keine unioslichen Aluminiumsalze bilden konnen. 

B e i s p i e 1 35 

30 Teile eines wasserunloslichen Schadlings- 
bekampf'ungsmittels, beispielsweise p-Chlorphenyl- 
chlormethylsulfon, werden mit 13 Teilen Wasser 
und 13 Teilen des Natriumsalzes des Konden- 
sationsproduktes gemaB Beispie! i der Patent- 1 40 
schrift 292531, 44 Teilen eines Gemisdies, 
bestehend aus 80 Teilen eines 1 0^/0 i gen Kieselsau re- 
sols, 20 Teilen essigsaure Tonerdc 6° Be, i bis 2 
Teilen Natriumacetat kristallisiert naB vermahlen; 
PH-Wert 5 bis 5,5. '♦S 

Man erhalt eine 3o**/oige Paste, in der der Wirk- 
stoff feinstens suspendiert ist und in waBriger 
Ve rdiinnii ng selbst nach langerem Stehen der Ver- 
diinnung in feiner Suspension bleibt. Sollte nach 
tagelangem Stehen sich trotzdem ein Bodensatz 5° 
bilden, so kann dieser durch einfaches Umriihren 
wieder in die urspriingliche Verteilung gebracht 
werden; ein Zusammenbacken der WirkstoflFteil- 
chen hat nicht stattgefunden. 
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-P aT E N T A: ^ S P P. IJ C H: 

Verwendung von Gelen, die aus Kieselsaure- 
solen und Alumiiiiumsalzen in waBriger Losung 
erhalten werden, als Schwel>emittel fiir waBrige 
Suspensionen. 60 
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